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Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung eines 
thermoplastischen Polykondensats 


Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung in 
Form eines Extruder zur Aufbereitung eines thermoplastischen 
Polykondensats. Das erf indungsgemaEe Verfahren und der 
erf indungsgemaSe Extruder dient insbesondere zum Rezyklieren 


therephtalat , Polyester oder Polyamid. 

Aus DE 42 08 099 Al ist bereits ein Verfahren nach dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1 und ein Extruder nach dem 
Oberbegriff des Anspruchs 11 und des Anspruchs 17 bekannt . 
Bei dem aus dieser Druckschrift bekannten Verfahren zur 
Aufbereitung eines thermoplastischen Polykondensats wird das 
zerkleinerte Polykondensat einem Extruder im noch festen, 
nicht geschmolzenen Zustand, zugef uhrt . Bei "dem Extruder 
handelt es sich um einen Zweiwellen - Ext rude r mit zwei in 
einem Gehause parallel verlauf enden, dichtkammenden 
Gleichdrallschnecken. Das noch feste Polykondensat wird in 
einer ersten Auf bereitungszone auf eine Temperatur unterhalb 
des Schmelzpunktes erwarmt, so dafi niedermolekulare 
Bestandteile , insbesondere Wasser, liber eine im Gehause 
vorgesehene Entgasungsdf f nung zumindest teilweise entweichen 
konnen. Sodann wird das Polykondensat mittels Knetelemente 
bearbeitet r und auf geschmolzen . In einer nachf olgenden 
Verarbeitungszone wird die Polykondensat -Schmelze einem 
verminderten Druck ausgesetzt, so daS noch in der Schmelze 
verbliebene niedermolekulare Bestandteile , insbesondere 
Wasser, zu einem weiteren Anteil uber eine Abzugsof f nung 
entweichen konnen. Die Polykondensat -Schmelze wird dann 
einem Mischbehalter zugef uhrt, in welchem die Schmelze durch 
Mischwerkzeuge umgewalzt . . wird. An der sich durch den 
Mischvorgang standig erneuernden Oberflache konnen die 
niedermolekularen Bestandteile weiter ausgasen und aus den 
Mischbehalter uber einen Entgasungsof f nung entweichen. 

Bei diesem bekannten Verfahren ist nachteilig, daS die 
Entgasung und Trocknung des Polykondensats im noch festen 


thermoplastischer 


Polykondensate , 


wie 


Polyethylen- 
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Zustand unvollstandig ist, da die bei der Erwarmung 
f reiwerdenden niedermolekularen Bestandteile uber die 
Entgasungsof fnung nur unvollstandig entweichen, zumal die 
Entgasungsof fnung nicht beliebig groS dimensioniert werden 
kann. In der Verarbeitungszone , in welcher das 
auf zubereitende Polykondensat zur Entgasung und Trocknung 
auf eine Temperatur unterhalb des Schmelzpunktes erwarmt 
wird, stellt sich daher ein thermodynamisches Gleichgewicht 
zwischen der Dampfphase der niedermolekularen Bestandteile 
und den in dem Polykondensat gebundenen niedermolekularen 
Bestandteilen ein. Die Effektivitat der Entgasung und 
Trocknung ist aufgrund der begrenzten Entweichung der 
Dampfphase aus der Entgasungsof fnung eingeschrankt. 

Aus der DE 42 31 231 CI ist ein Me hrwe 11 en -Ext ruder mit 
mehreren ringfdrmig zwischen einem Innengehause und einem 
AuSengehause angeordneten Schneckenwellen zur Entgasung 
einer Polykondensat -Schmelze grundsat zlich bekannt . Bei dem 
aus dieser Druckschrift hervorgehenden Verfahren wird dem 
Extruder jedoch das Polykondensat im bereits geschmolzenen 
Zustand zugefiihrt und eine Entgasung im noch festen Zustand 
findet nicht statt . Die Effektivitat dieses Verfahrens ist 
daher ebenfalls begrenzt . Zudem erfolgt die Auf schmelzung 
des Polykondensat s in einer von dem Mehrwellen-Extruder 
getrennten Vorrichtung, was zu. einem erhohten Aufwand f uhrt . 
Dieses Verfahren ist daher zum Rezyklieren von 
thermoplastischen Polykondensaten nur bedingt geeignet. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
Verfahren und einen Extruder zur Aufbereitung eines 
thermoplastischen Polykondensat s zu schaffen, bei welchem 
die Entgasung und/oder Trocknung des Polykondensat s im noch 
festen Zustand verbessert . ist. 

Die Aufgabe wird hinsichtlich des Verfahrens durch die 
kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 und hinsichtlich 
eines fur dieses Verfahren geeigneten Extruders durch die 
kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 11 oder des Anspruchs 


17 jeweils in Verbindung mit den gattungsbildenden Merkmalen 
gelost. 

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daS die 
Effektivitat der Entgasung und/oder Trocknung des 
Polykondensats im noch festen Zustand dadurch verbessert 
werden kanri, dafi das Polykondensat einem verminderten Druck 
unterhalb des atmospharischen Drucks unterworfen wird 
und/oder ein Inertgas zugesetzt wird. Durch die 
Druckabsenkung wird der Dampfdruck der niedermolekularen 
Bestandteile vermindert, so daS diese Bestandteile aus dem 
noch festen Polykondensat erleichtert ausdampfen. Die Zugabe 
eines Inertgases bewirkt im thermodynamischen Gleichgewicht 
die Absenkung des Partialdrucks der unerwiinschten 
niedermolekularen Bestandteile/ insbesondere der in dem noch 
festen Polykondensat gebundenen Wasserbestandteile . Aufgrund 
des verminderten Partialdrucks konnen diese unerwiinschten 
niedermolekularen Bestandteile ebenfalls erleichtert aus dem 
Polykondensat ausdampfen. In diesem Zusammenhang ist der 
Begriff des Inertgases so verstanden, daS sich dieses in dem 
Polykondensat nicht oder nur in geringem Umfang anreichert 
und die Eigenschaf ten des Polykondensats nicht in 
unerwunschter Weise verandert . Die Mafinahmen des abgesenkten 
Drucks und der Zugabe des Inertgases konnen 
ef f ektivitatssteigernd auch miteinander kombiniert werden. 

Der Erfindung liegt ferner die Erkenntnis zugrunde, daS' ein 
zur Ausfiihrung des vorgenannten Verfahrens geeigneter 
Extruder gegenuber einem bekannten Extruder so modif iziert 
werden muS, dafi das noch feste Polykondensat uber die 
Entgasungsof f nung nicht entweichen kann. Das Polykondensat 
wird dem Extruder im festen Zustand in der Regel in Form von 
Flocken (Flakes) oder Granulat zugefiihrt, die z. B. aus den 
rezyklierten Produkten, beispielsweise Einweg- 

Kunststof f laschen, durch Zerschneiden oder andere 
Zerkleinerungsverf ahren gewonnen werden. Diese 

Polykondensat -Flocken bzw. das Granulat sind relativ leicht 
und konnen an der Entgasungsof f nung, an der fur das 
erf indungsgemaSe Verf ahren ein verminderter Druck angelegt 


werden mu2 beziehungsweise iiber welche das Inertgas stromt, 
aufgrund des dort herrschenden Druckgef alles entweichen. Ein 
an der Entgasungsoffnung angeordnetes Sieb oder Filter wurde 
sich in kurzer Zeit zusetzen und ist deshalb nicht geeignet . 
Die Erfindung schlagt deshalb entsprechend der Losung gemafi 
Anspruch 12 vor, bei einem Zweiwellen-Extruder an der 
Entgasungsoffnung eine Fordervorrichtung vorzusehen, die 
uber die Entgasungsoffnung entweichendes Polykondensat in 
den Extruder zurvickf ordert . Diese kann sich an den 
Schneckenwellen des Extruders selbst reinigen. Alternativ 
wird entsprechend der Losung nach Anspruch 18 vorgeschlagen, 
statt eines Zweiwellen-Extruders einen Mehrwellen-Extruder 
zu verwenden, bei welchem zwischen einem Innengehause und 
den ringformig angeordneten Schneckenwellen ein Innenraum 
und zwischen einem AuSengehause und den Schneckenwellen ein 
von dem Innenraum getrennter Au&enraum gebildet sind. Das 
noch feste Polykondensat kann sich dann entweder in dem 
Innenraum befinden und die Entgasungsoffnung kann mit dem 
AuSenraum verbunden sein, oder das noch feste Polykondensat 
kann sich umgekehrt in dem AuSenraum befinden und die 
Entgasungsoffnung kann mit dem Innenraum verbunden sein. Die 
miteinander dichtkammenden Schneckenwellen verhindern in 
jedem Fall ein Vordringen der festen Polykondensat -Flocken 
zu der Entgasungsoffnung. Ein Entweichen der Polykondensat - 
Flocken uber die Entgasungsoffnung wird deshalb verhindert . 

Die Anspriiche 2 bis 11 betreffen vorteilhafte 
Weiterbildungen des erf indungsgemaSen Verf ahrens . 

Das erf indungsgemafie Verfahren eignet sich insbesondere, 
aber ke ineswegs ausschl ie£l ich , zum Re zykl ieren von 
Polyester, insbesondere Polyethylentherephtalat und 

Polyamid. Das Polykondensat wird in den Extruder 
vorzugsweise in Form von Flocken (Flakes) eingebracht, deren 
Dicke im Mittel kleiner als 1 mm und deren groSte Ausdehnung 
im Mittel kleiner als 20 mm ist. Es ist vorteilhaft, das 
Polykondensat bereits vor dem Einbringen in den Extruder 
einem Druck unterhalb des atmospharischen Drucks und/oder 
dem Inertgas auszusetzen, urn die Effektivitat des Verfahrens 
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weiter zu steigern. Das Polykondensat kann auch vor dem 
Einbringen in den Extruder bereits auf eine Temperatur 
unterhalb der Schmelztemperatur des Polykondensat s erwarmt 
werden.' 

5 

Nach dem Schmelzen des Polykondensat s kann eine weitere 
Entgasung der Polykondensat - Schmel ze erfolgen. Hierbei kann 
der Polykondensat -Schmel ze ein Inertgas, vorzugsweise in 
kondensierter Form unter einem erhohten Druck der 

10 Polykondensat- Schmel ze, zugesetzt werden. Dies fiihrt durch 
ein Aufschaumen zu einer VergroSerung der Oberflache an der 
Phasengrenze . Das Inertgas vermindert auch hier den 
Partialdruck der unerwunschten niedermolekularen 

Bestandteile in der Polykondensat- Schmel ze und erleichtert 

15 deren Ausgasung. Als Inertgas eignet sich insbesondere 
Stickstoff, Kohlendioxid oder getrocknete Luft. 

Die Anspruche 13 bis 17 und 19 bis 22 beinhalten 
vorteilhafte Weiterbildungen des erf indungsgemaSen 

20 Extruders. 

Die Fordervorrichtungen konnen als Forderschnecken, 
insbesondere als jeweils zwei dichtkammende Forderschnecken, 
ausgebildet sein. Es ist vorteilhaft, wenn die 

25 Fordervorrichtungen oder das umgebende Gehause beheizbar 
sind. Dadurch wird eine Kondensation der entgasenden 
niedermolekularein Bestandteile an der Fordervorrichtung und 
deren Ruckf orderung in den Extruder verhindert . 
Gegebenenf alls kann die Entgasungsof f nung auch mit der 

30 EinlaSof f nung zum Zufuhren des Polykondensats in den 
Extruder zusaihmenf alien und die dort vorgesehene 
Fordervorrichtung kann gleichzeitig der dosierten Zufiihrung 
des Polykondensats in den ..Extruder dienen. 

35 Es ist ferner vorteilhaft, wenn das Gehause im Bereich der 
ersten Forderzone, in welcher das Polykondensat noch im 
festen Zustand vorliegt, beheizbar ist, um eine schnelle und 
gleichmaSige Erwarmung des Polykondensats zu gewahrleisten. 
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Die Erfindung wird nachfolgend anhand von 

Ausf uhrungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnung 
naher beschrieben. In der Zeichnung zeigen: 


ein erstes Ausf uhrungsbeispiel eines erfindungs- 
gemafien Extruders in einer Langsdarstellung; 

ein zweites Ausf uhrungsbeispiel eines erfindungs- 
gemaSen Extruders in einer Langsdarstellung; 

einen Querschnitt durch ein drittes Ausf uhrungs- 
beispiel eines erf indungsgemaSen Extruders ; 

eine geschnittene Halb-Langsdarstellung eines 
Extruders entsprechend dem in Fig. 3 dargestellten 
Ausf uhrungsbeispiel ; und 

eine geschnittene Halb-Langsdarstellung eines 
Extruders entsprechend einem gegenuber Fig. 4 
modi fizier ten Ausf uhrungsbeispiel . 

Fig. 1 zeigt ein erstes Ausf uhrungsbeispiel eines 
erf indungsgemafien Extruders 1. Der in Fig. 1 dargestellte 
Extruder 1 ist als. Zwe i we 1 1 en - Ext rude r ausgebildet. Der 

25 Extruder 1 umfaSt ein Gehause 2, das aus mehreren 
Teilgehausen 2a - 2i modular aufgebaut ist. Die Teilgehause 
2a - 2i sind miteinander verf lanscht . Das erste Teilgehause 
2a weist eine EinlaSof f nung 3 . auf, iiber welche das 
auf zubereitende Polykondensat in einem noch festen Zustand 

30 vorzugsweise in Form von Flocken (Flakes) dem Extruder 1 
zugefuhrt wird. Das Polykondensat befindet sich in einem 
Vorratsbehalter 4 und wird uber ein Dosiersystem 5 und eine 
Fordereinrichtung 6 zugemessen. Am Ende des letzten 
Teilgehauses 2i befindet sich der Ausgangsf lansch 7 mit 

35 einer Auslafiof f nung 8, an welcher die aufbereitete 
Polykondensat -Schmelze austritt. 


5 Fig. 1 


Fig. 2 


10 


15 


Fig. 3 


Fig. 4 


Fig. 5 


20 


In dem Gehause 2 sind zwei versetzt zueinander angeordnete 
Langsbohrungen vorgesehen, von welchen in Fig. 1 nur eine 
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Bohrung 9 erkennbar ist . In jede der beiden Langsbohrungen 
ist jeweils eine Schneckenwelle 10 eingesetzt, die in Fig. l 
aus Griinden der verbesserten Darstellung auSerhalb der 
zugehorigen Langsbohrung 9 gezeichnet ist. Die 
5 Schneckenwellen 10 erstrecken sich von der EinlaSof f nung 3 
bis zu der AuslaSof f nung 8. Die beiden Schneckenwellen 10 
kammen dicht miteinander und werden in gleiche Drehrichtung 
angetrieben . 

10 Die Schneckenwellen 10 gliedern sich grob in eine erste 
Forderzone 11 zum Fordern des Polykondensats im festen 
Zustand und eine zweite Forderzone 12 zum Fordern des 
Polykondensats dm geschmol zenen Zustand. Zwischen der ersten 
Forderzone 11 und der zweiten Forderzone 12 befinden sich 
15 Knetelemente 13. Wahrend die Forderschnecke 10 in ihrer 
ersten Forderzone 11 im Bereich der EinlaSof f nung 3 zunachst 
eine relativ groSe Steigung aufweist, verringert sich die 
Steigung in Richtung auf die Auslafiof f nung 8, wodurch das 
Polykondensat an der EinlaSof f nung 3 relativ rasch 
20 eingezogen wird. Die Verweilzeit bzw. das 

Verweilzeitspektrum des Polykondensats in der ersten 
Forderzone 11 ist relativ lang, so daS sich das 
Polykondensat auf eine Temperatur unterhalb des 
Schmelzpunktes aufheizen kann. Dazu wird das Gehause 2 im 
25 Bereich der ersten Forderzone 11 durch nicht dargestellte 
Heizelemente beheizt. Dadurch konnen niedermolekulare 
Bestandteile des Polykondensats, insbesondere Wasser, aus 
dem Polykondensat im noch . festen Zustand ausgasen und uber 
eine Entgasungsof f nung 14 entweichen. Um die Effektivitat 
30 der Ausgasung der niedermolekularen Bestandteile v zu 
verbessern, wird die erste Forderzone 11 des Extruders 1 
einem gegeniiber dem atmospharischen Druck verminderten Druck 
unterworfen oder es wird mit einem Inertgas gespult. Durch 
die Verminderung des Drucks in dem Gehause 2 wird der 
35 Dampfdruck der unerwunschten niedermolekularen Bestandteile 
verringert, so dafi diese niedermolekularen Bestandteile 
erleichtert ausdampfen. Die Zugabe des Inertgases bewirkt 
eine Verringerung des Partialdrucks dieser niedermolekularen 
Bestandteile, so da£ die Effektivitat der Ausgasung 
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ebenfalls verbessert wird. Sofern ein Inertgas verwendet 
wird, kann dieses uber eine Inertgas-EinlaSoffnung 15 
zugesetzt werden. Als Inertgas eignet sich insbesondere 
Stickstoff, Kohlendioxid oder getrocknete Luft. 

Grundsatzlich sind auch Edelgase geeignet . Das uber die 
Entgasungsof fnung 14 entweichende Inertgas kann gefiltert 
und gereinigt uber die Inertgas-EinlaSoffnung 15 in einem 
geschlossenen Kreislauf dem Extruder 1 wieder zugefiihrt 
werden . 

Zur Erzeugung eines Unterdrucks in den Langsbohrungen 9 bzw. 
zur Abfuhrung des Inertgases dient eine Leitung 16, die an 
der Entgasungsof fnung 14 angeschlossen ist. Erf indungsgemaS 
ist an der Entgasungsof fnung 14 ein als Forderschnecke 
ausgebildete Fordervorrichtung 17 vorgesehen, urn aufgrund 
des Unterdrucks bzw. des abstromenden Inertgases uber die 
Entgasungsof fnung 14 entweichende Polykondensat-Flocken in 
den Extruder 1 zuruckzuf ordern und somit zu verhindern, da£ 
Polykondensat-Flocken aus dem Extruder 1 entweichen konnen. 
Die Fordervorrichtung 17 kann auch aus zwei dichtkammenden, 
nebeneinander angeordneten Forderschnecken zusammengeset zt 
sein. Es ist vorteilhaft, wenn die Fordervorrichtung 17 
beheizbar. ist. Dadurch wird eine Kondensation der 
entgasenden niedermolekularen Bestandteile , insbesondere des 
Wasserdampf es , an der Fordervorrichtung 17 und somit eine 
Ruckf orderung dieser kondensierten Bestandteile in den 
Extruder 1 vermieden. 

Die sich an die erste Forderzone 11 anschlieSenden 
Knetelemente 13 haben sowohl distributive als auch 
dispersive Eigenschaf ten und fuhren zu einer Auf schmelzung 
des Polykondensats in einem sehr kurz gehaltenen 
Auf heizungsbereich. Die . Auf schmelzung erfolgt in einer 
Verf ahrenslange von vorzugsweise 1 L/D bis 2 L/D. 
Vorzugsweise sind die Knetelemente aus fordernden 
Knetelementen 13a und ruckf ordernden Knetelementen 13b 
zusammengesetzt , urn das Verweilzeitspektrum der 

Polykondensate an den Knetelementen 13 zu erhohen und somit 
den Auf schmelzbereich kurz zu halt en. Die Polykondensate 


werden bereits in der ersten Forderzone 11 durch Beheizen 
des Gehauses 2 moglichst nahe auf die Aufschmelztemperatur 
aufgeheizt, so dafi die von den Knetelementen 13 auf die 
Polykondensate zu iibertragende Auf schmelzenthalpie gering 
ist . 

In der sich an die Knetelemente anschlieSenden zweiten 
Forderzone 12 wird die Polykondensat-Schmelze in Richtung 
auf die AuslaSdf f nung 8 gef ordert . Auch hier verringert sich 
die Steigung der Schneckenwellen 10 in Richtung auf die 
AuslaSof f nung 8. Vorzugsweise erfolgt in diesem Bereich eine 
weitere Entgasung der Polykondensat-Schmelze. Die Entgasung 
kann auch hier durch eine Verringerung des Arbeitsdrucks 
oder bzw. zusatzlich durch die Zugabe eines Inertgases, 
insbesondere von Stickstoff, erfolgen. Vorzugsweise erfolgt 
die Zugabe des Inertgases in einem kondensierten Zustand, 
wobei die Polykondensat-Schmelze bei der Zugabe einem 
erhohten Druck unterworfen ist. Bei einer nachf olgenden 
Drue kverminde rung der Polykondensat-Schmelze gasen das 
Inertgas sowie die unerwunschten niedermolekularen 
Bestandteile aus der Polykondensat-Schmelze aus und konnen 
viber eine weitere Entgasungsof f nung 18 austreten. 

Es ist vorteilhaft, das Polykondensat in dem Vorratsbehalter 
4 bereits einer Inert gas -Atmosphare und/oder einem 
verminderten Druck auszusetzen sowie einer erhohten 
Temperatur zu unterwerfen, urn die Effektivitat des 
Verfahrens zu steigern und die Aufwarmzeit in der ersten 
Forderzone 11 zu verringern. 

Die Knetelemente bef inden sich vorzugsweise am Ende eines 
Teilgehauses 2f. Dies hat den Vorteil, daS die Schmelzzone 
am Ende des Teilgehauses 2f liegt, so daS die 
Weiterverarbeitung in dem sich daran anschlieSenden 
Teilgehause 2g optimal konfiguriert werden kann. 

Das erf indungsgemafie Verfahren ist auch fur eine reaktive 
Extrusion nach dem Reaktionsprinzip der Polyaddition mit 
Hilfe von Additiven und/oder Polykondensat ion geeignet . 
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Dabei werden die Additive bei der Aufschmelzung durch die 
Knetelemente 13 gleichzeitig optimal gemischt. Eine 
gegebenenf alls notige Erhohung des Verweilzeitspektrums wird 
vorzugsweise durch Zahnelemente realisiert. Auch die 
5 Einarbeitung von Zuschlagsstof f en, insbesondere von Glas 
oder Pigmenten, ist moglich. Diese Stoffe werden 
vorzugsweise kurz nach der Aufschmelzung eindosiert und mit 
schmalen Knetelementen unmittelbar nach der Aufschmelzung 
eingearbeitet . 

10 

Fig. 2 zeigt ein gegeniiber Fig. 1 modif iziertes 
Ausf uhrungsbeispiel eines erfindungsgemaSen Extruders 1. 
Bereits anhand von Fig. 1 beschriebene Elemente sind mit 
iibereinstimmenden Bezugszeichen versehen, so dafi sich 
15 insoweit eine wiederholende Beschreibung erubrigt . 

Der Unterschied des in Fig. 2 dargestellten 
Ausf iihrungsbei spiels gegeniiber dem anhand von Fig. 1 bereits 
beschriebenen Ausf uhrungsbeispiel besteht darin, dafi das 

20 Polykondensat im festen Zustand von dem Vorratsbehalter 4 
uber eine als Forderschnecke bzw. als zwei dichtkammende 
Forderschnecken ausgebildete Fodervorrichtung 20 der 
Einlafiof f nung 3 des Extruders 1 zugefuhrt wird. Uber den 
Stutzen 21 kann gleichzeitig das Inertgas zugefuhrt werden, 

25 wobei das in dem Vorratsbehalter 4 bevorratete Polykondensat 
bereits vor der Zufuhrung in den Extruder unter einer 
Inertgas -Atmosphare gehalten wird. 

Umgekehrt ist es auch moglich, das Inertgas uber den Stutzen 
30 21 und den Vorratsbehalter 4 abzufuhren, wobei dann die 
Fordervorrichtung 2 0 gegen die S t romungs f i chtung des 
Inertgases f ordert . Die Fordervorrichtung 17 und die 
Entgasungsof f nung 14 konnen dann auch ent fallen. Gleiches 
gilt, wenn nicht mit einem Inertgas gespult wird, sondern 
35 der Extruder 1 in dem ersten Forderbereich 11 auf einem 
Unterdruck gehalten wird. Der dafur notwendige 
VakuumanschluS kann unmittelbar an dem Vorratsbehalter 4 
vorgesehen sein, wobei das Polykondensat in den 
Vorratsbehalter 4 uber eine geeignete Vakuumschleuse 
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eingeschleust wird. Auch hier kann die EinlaSof f nung 3 
gleichzeitig als Entgasungsof f nung dienen und . die 
Fordervorrichtung 17 kann entf alien. Wenn die Inertgas- 
EinlaSof f nung 15 in der Nahe der Knetelemente 13 angeordnet 
ist, hat dies den Vorteil, date die Stromungsrichtung in dem 
Extruder 1 entgegen der Forderrichtung verlauft und deshalb 
die Spiilung besonders effektiv ist. 

Die Fig. 3 und 4 zeigen einen vollkommen anders 
konf igurierten Extruder 1, der ebenfalls zur Durchfuhrung 
des erfindungsgemafien Verfahrens geeignet ist. Dabei zeigt 
Fig. 3 einen Querschnitt durch den Extruder 1 und Fig. 4 
einen halben Langsschnitt bis zur Mittelachse 30. Bereits 
beschriebene Elemente sind mit ubereinstimmenden 
Bezugszeichen bezeichnet . 

Im Gegensatz zu den in Fig. 1 und 2 dargestellten 
Z we i we 1 1 en - Ext rude r n handelt es sich bei dem in den Fig. 3 
und 4 dargestellten Extruder 1 urn einen Mehrwellen- Extruder, 
bei welchem mehrere, im Ausf uhrungsbei spiel zwolf, 
Schneckenwellen 10a - 101 ringformig zwischen einem 
Innengehause 31 und . einem AuSengehause 3 2 angeordnet sind. 
Die Schneckenwellen 10a - 101 sind auch bei dem in den Fig. 
3 und 4 dargestellten Mehrwel 1 en - Ext rude r dichtkammend 
ausgebildet, so daS die ringformig angeordneten 
Schneckenwellen 10a - 101 einen zwischen dem Innengehause 31 
und den Schneckenwellen 10a - 101 ausgebildeten Innenraum 33 
von einem zwischen dem AuSengehause 32 und den 
Schneckenwellen 10a - 101 gebildeten AulSenraum 34 trennen. 
In einem noch naher zu beschreibenden Teilbereich der ersten 
Forderzone 11 des Extruders 1, in welcher das Polykondensat 
im festen Zustand gefordert wird, befindet sich das 
Polykondensat in dem Innenraum 33, was in der Zeichnung 
durch eine Kreuzschraf f ur angedeutet ist. Der AuSenraum 34 
hingegen ist im Ausf uhrungsbei spiel mit mehreren 
Entgasungsof fnungen 14 verbunden, liber welche ausdampfende 
niedermolekulare Bestandteile des auf zubereitenden 

Polykondensats entweichen konnen. 


In der ersten Forderzone 11 , in welcher das Polykondensat im 
festen Zustand vorliegt, wird das Gehause 2, besonders das 
Innengehause 31, beheizt, urn das Polykondensat moglichst bis 
kurz unterhalb des . Schmel zpunktes aufzuheizen und so eine 
effektive Ausgasung der niedermolekularen Bestandteile zu 
bewirken. Zusatzlich wird entsprechend dem bereits 
beschriebenen erf indungsgemaSen Verfahren iiber die 
Entgasungsoffnungen 14 entweder ein Unterdruck in dem 
Extruder 1 erzeugt und/oder es wird ein Inertgas, 
insbesondere Stickstoff, zu Spiilzwecken zugesetzt. Das 
Inertgas kann dabei iiber nicht dargestellte Inertgas- 
EinlaSof f nungen in den Innenraura 33, in dem sich das 
Polykondensat befindet, eintreten, zwischen den 

dichtkammenden Schneckenwellen 10a - 101 hindurchtreten und 
iiber die Entgasungsoffnungen 14 entweichen, was durch 
entsprechende Pfeile veranschaulicht ist. 

Wesentlich ist, dafi bei dieser Konf iguration Forderelemente 
an den Entgasungsoffnungen 14 nicht notwendig sind, weil das 
Polykondensat bereits * iiber die dichtkammenden 

Schneckenwellen 10a - 101 an einem Austritt aus den 
Entgasungsoffnungen 14 gehindert ist. 

Die Konf iguration der Schneckenwellen 10a - 101 wird aus dem 
in Fig. 4 dairgestellten Halb-Langsschnitt besser 
ersichtlich. Dargestellt ist eine Schneckenwelle 10a in der 
zugehorigen Langsbohrung 9, die zwischen dem Innengehause 31 
und dem AuSengehause 32 ausgebildet ist. Dabei sind der 
zwischen der Schneckenwelle 10a und dem Innengehause 31 
gebildete Innenraum 3 3 und der zwischen der Schneckenwelle 
10a und dem AuSengehause 32 gebildete AuSenraum 34 ebenfalls 
erkennbar. Das zu verarbeitende Polykondensat wird dem 
Extruder 1 iiber eine oder mehrere EinlaSof f nungen 3 im 
festen Zustand, beispielsweise in Form von Flocken (Flakes) , 
zugefiihrt. Die Schneckenwellen 10a - 101 gliedern sich grob 
in eine erste Forderzone 11, in welcher das Polykondensat im 
festen Zustand gefordert wird, und eine zweite Forderzone 
12, in welcher die Polykondensat- Schmel ze gefordert wird. 
Zwischen der ersten Forderzone 11 und der zweiten Forderzone 
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13 

12 befinden sich Knetelemente 13 zum Aufschmelzen des 
Polykondensats . 

Die erste Forderzone 11 ist in eine Einzugszone 35 und in 
eine Entgasungszone 36 unterteilt. In der Einzugszone 35 
wird das Polykondensat eingezogen, wobei sich das 
Polykondensat im wesent lichen gleichmaSig in dem Innenraum 
33 und dem AuBenraum 34 verteilt. Am Ende der Einzugszone 35 
befindet sich eine erste Sperre bestehend aus einem nach 
einem Distanzring 3 7 angeordneten riickf orderndem Abschnitt 
38. An dem Innengehause 31, nicht jedoch an dem AuSengehause 
32, ist eine Nut 39 vorgesehen, die iiber den riickf ordernden 
Bereich 38 hinwegreicht . Das Polykondensat kann deshalb nur 
im Bereich des Innenraums 33 von der Einzugszone 35 in die 
Entgasungszone 3 6 ubertreten, so daS sichergestellt ist, dafi 
sich das Polykondensat in der Entgasungszone 3 6 praktisch 
ausschliefilich in dem Innenraum 33 befindet. Das Gehause 2 
ist im Bereich der ersten Zone 11 beheizt, so daS das 
Polykondensat bis kurz unterhalb der Schmelztemperatur 
aufgeheizt wird. Gleichzeitig wird ein Unterdruck erzeugt 
und/oder es wird mit einem Inertgas gespult. Auf diese Weise 
wird eine wirkungsvolle Entgasung erreicht. Am Ende der 
Entgasungszone 36 befinden sich Knetelemente 13, die 
distributive und dispersive Eigenschaf ten haben. Das 
Polykondensat wird in diesem Bereich sehr schnell 
auf geschmolzen und liegt nachfolgend als Schmelze vor. 

Durch eine aus einem nach einem Distanzring 4 0 angeordneten 
riickf ordernden Abschnitt 41 bestehende zweite Sperre wird in 

30 Verbindung mit einer an dem Innengehause 31 vorgesehenen Nut 
42 gewahrleistet , daS sich die Polykondensat -Schmelze 
bevorzugt 'in dem Innenraum 33 befindet. In dem AuSenraum 34 
miindet eine zweite Entgasungsof f nung 43, die eine 
zusatzliche Entgasung der Polykondensat -Schmelze ermoglicht. 

35 Die Schmelze verteilt sich relativ gleichmaSig an der 
Oberflache der Schneckenwellen 10a - 101, wobei durch die 
dichtkammenden Schneckenwellen 10a - 101 ein stetiges neues 
Ausstreichen der Schmelzen erfolgt, wodurch standig neue 
Oberf lachen erzeugt werden. Dadurch wird der 
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Entgasungsvorgang 


wesentlich 


beschleunigt . 


Der 


Entgasungsvorgang kann begiinstigt werden, indem an der 
Entgasungsof f nung 43 ein Unterdruck angelegt wird, urn den 
Dampfdruck der niedermolekularen Bestandteile , insbesondere 
des Wasseranteils , zu verringern. 

In Fig. 5 ist eine Variation des in den Fig. 3 und 4 
dargestellten Ausf uhrungsbei spiels dargestellt. Dabei zeigt 
Fig. 5, ahnlich wie Fig. 4, einen Halb-Langsschnitt durch 
einen als Mehrwellen-Extruder ausgebildeten Extruder 1. 

Der Unterschied zu dem in Fig. 4 dargestellten 
Ausf uhrungsbei spiel besteht darin, daS liber eine Inertgas- 
Einlafiof f nung 44 der Polykondensat -Schmelze ein Inertgas in 
vorzugsweise kondensierter Form zugesetzt wird. Sowohl das 
Inertgas als auch die unerwunschten niedermolekularen 
Bestandteile des auf zubereitenden Polykondensat s , 

insbesondere der noch verbliebene Wasseranteil , verlassen 
den Extruder 1 uber die Entgasungsof f nung 43. Es kann 
gunstiger sein, das Inertgas uber die Offnung 43 zuzufuhren 
und uber die Offnung 44 abzulassen. 

Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten 
Ausf uhrungsbeispiele beschrankt . Insbesondere kann der in 
Fig. 3 bis 5 dargestellte Mehrwellen-Extruder auch so 
konfiguriert werden, daS in der Entgasungszone 36 sich das 
Polykondensat in dem AuSenraum 34 befindet und die 
Entgasungsof fnungen 14 mit dem Innenraum 33 verbunden sind. 
Dazu ist die Nut 39 nicht an dem Innengehause 31 , sondern an 
dem AuSengehause 32 auszubilden. 
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An sprue he 


1. Verfahren zur Aufbereitung eines thermoplastischen 
Polykondensats mit folgenden Verf ahrensschritten : 

- Einbringen des Polykondensats in einen Extruder (1) in 
einem festen Zustand, 

- Erwarmen des Polykondensats auf eine Temperatur unterhalb 
des Schmelzpunktes und Entgasen und/oder Trocknen des 
Polykondensats, 

- Schmelzen des Polykondensats , 
dadurch gekennzeichnet, 

daS das Entgasen und/oder Trocknen des Polykondensats im 
festen Zustand bei einen Druck unterhalb des atmospharischen 
Drucks und/oder unter Zugabe eines Inertgases erf olgt . 

2 . Verfahren nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daS es sich bei dem thermoplastischen Polykondensat urn 
Polyester, insbesondere Polyethylentherephtalat , oder 
Polyamid handelt. 

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daS das Polykondensat in den Extruder (1) in Form von 
Flocken eingebracht wird, deren Dicke im Mittel kleiner als 
1 mm und deren grofite Ausdehnung im Mittel kleiner als 20 mm 
ist . 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS das Polykondensat im festen Zustand mit dem Inertgas 
gespult wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS das Polykondensat bereits vor dem Einbringen in den 
Extruder (1) einem Druck unterhalb des atmospharischen 
Drucks und/oder dem Inertgas ausgesetzt wird. 
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6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekermzeichnet , 

daS das Polykondensat bereits vor dem Einbringen in -den 
Extruder (1) auf eine Temperatur unterhalb der 
Schmelztemperatur des Polykondensat s erwarmt wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS das Inertgas bei einer Temperatur von 60 °C bis 250 °C, 
vorzugsweise 100°C bis 160°C / zugegeben sind. 

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS nach dem Schmelzen des Polykondensats eine weitere 
Entgasung der Polykondensat -Schmelze erf olgt . 

9 . Verfahren nach Anspruch 8 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Entgasung der Polykondensat -Schmelze unter 
vorhergehender Zugabe eines Inertgases erf olgt. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

date das Inertgas in einem kondensierten Zustand der 
Polykondensat -Schmelze unter einem erhohten Druck zugesetzt 
wird und nachfolgend der Druck der Polykondensat -Schmelze 
abgesenkt wird, so daS das Inertgas aus der Polykondensat - 
Schmelze entweicht. 

11. Verfahren nach Anspruch 1, 2, 9 oder 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS es sich bei dem Inertgas um Stickstoff , getrocknete 
Luft, Kohlendioxid oder ein Edelgas handelt. 

12. Extruder (1) zur Aufbereitung eines thermoplastischen 
Polykondensats mit 

einer Einlafiof f nung (3) zur Einbringung des auf zubereitenden 
Polykondensats im festen Zustand, 
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einer AuslaSof f nung (8) zur Abgabe des auf bereiteten 
Polykondensats im geschmolzenen Zustand, 

zwei in einem Gehause (2) angeordneten, dichtkammenden 
Schneckenwellen (10) , die sich von der EinlaSof f nung (3) in 
5 Richtung auf eine AuslaSof f nung (8) erstrecken und die 
zumindest eine erste Forderzone (11) zum Fordern des 
Polykondensats im festen Zustand, eine zweite Forderzone 
(12) zum Fordern des Polykondensats im geschmolzenen Zustand 
sowie zwischen der ersten Forderzone (11) und der zwei ten 
10 Forderzone (12) angeordnete Knetelemente (13) zum 
Aufschmelzen des Polykondensats aufweisen, und 

zumindest eine im Bereich der ersten Forderzone (11) in dem 
Gehause (2) vorgesehene Entgasungsof f nung (14) , 
dadurch gekennzeichnet , 

15 dafi an der Entgasungsof f nung (14) eine Fordervorrichtung 
(17) vorgesehen ist, um uber die Entgasungsof f nung (14) 
entweichendes Polykondensat in den Extruder (1) zuriick zu 
fordern. 

20 13. Extruder nach Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Fordervorrichtung (17) zumindest eine Forderschnecke 
umf a£t . 

25 14. Extruder nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Fordervorrichtung (17) zwei dichtkammenden 
Forderschnecken. aufweist. 

30 15. Extruder nach einem der Anspruche 12 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Fordervorrichtung (17) und/oder das die 
Fordervorrichtung (17) umgebende Gehause beheizbar ist. 

35 16. Extruder nach einem der Anspruche 12 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS an der EinlaSof f nung (3) eine Fordervorrichtung (2 0) 
vorgesehen ist, um das Polykondensat dosiert in den Extruder 
(1) einzubringen. 
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17. Extruder nach Anspruch 16, 
dadurch gekermzeichxiet , 

daS die EinlaSof f nung (3) gleichzeitig als Entgasungsof f nung 
(14) dient. 

18. Extruder (1) zur Aufbereitung eines thermoplastischen 
Polykondensats mit 

einer EinlaSof f nung (3) zur Einbringung des auf zubereitenden 
Polykondensats im festen Zustand, 

einer AuslaSof f nung (8) zur Abgabe des auf bereiteten 
Polykondensats im geschmolzenen Zustand, 

mehreren in einem Gehause (2) angeordneten, dichtkammenden 
Schneckenwellen (10a - 101) , die sich von der EinlaSof f nung 
(3) in Richtung auf. eine AuslaSof f nung (8) erstrecken und 
die zumindest eine erste Forderzone (11) zum Fordern des 
Polykondensats im festen Zustand, eine zweite Forderzone 
(12) zum Fordern des Polykondensats im geschmolzenen Zustand 
sowie zwischen der ersten Forderzone (11) und der zweiten 
Forderzone (12) angeordnete Knetelemente (13) zum 
Aufschmelzen des Polykondensats aufweisen, und 
zumindest eine im Bereich der ersten Forderzone (11) in dem 
Gehause (2) vorgesehene Entgasungsof f nung (14), 
dadurch gekennzeichnet , 

daS das Gehause (2) in ein Innengehause (31) und ein 
AuSengehause (32) gegliedert ist und die Schneckenwellen 
(10a - 101) zwischen dem Innengehause (31) und dem 
AuSengehause (32) ringformig angeordnet sind, wobei die 
Schneckenwellen (10a - 101) einen zwischen dem AuSengehause 

(32) und den Schneckenwellen (10a 101) gebildeten 
AuSenraum (34) von einem zwischen dem Innengehause (31) und 
den Schneckenwellen (10a - 101) gebildeten Innenraum (33) 
trennen, und 

daS sich im Bereich der ersten Forderzone (11) das 
Polykondensat entweder in dem Innenraum (33) befindet und 
die Entgasungsof f nung (14) mit dem AuSenraum (34) verbunden 
ist oder sich das Polykondensat in dem AuSenraum (34) 
befindet und die Entgasungsof f nung (14) mit dem Innenraum 

(33) verbunden ist. 
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19. Extruder nach einem der Anspriiche 12 bis 18 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Entgasungsof f nung (14) mit einem . Unterdruck 
5 beaufschlagt ist und/oder uber die Entgasungsof f nung (14) 
ein Spulzwecken dienendes Inertgas abgefiihrt wird. 

20. Extruder nach Anspruch 19, 
dadurch gekennzeichnet, 

10 daS das Gehause (2) im Bereich der ersten Forderzone (11) 
zumindest eine Off nung (15, 44) zur Zufuhr des Inertgases 
aufweist . 

21. Extruder nach einem der Anspruche 12 bis 20, 
15 dadurch gekennzeichnet, 

dafi das Gehause (2) im Bereich der ersten Forderzone (11) 
beheizbar ist. 

22. Extruder nach einem der Anspruche 12 bis 21, 
20 dadurch gekennzeichnet, 

daS die Knetelemente (13) eine Gesamtlange L haben, wobei 
das Verhaltnis L/D der Gesamtlange L der Knetelemente (13) 
zu dem Druckmesser D der Schneckenwellen (10; 10a - 101) 
zwischen 1 und 2 liegt. 
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Zusammenf assung 

Ein Verfahren zur Aufbereitung eines thermoplastischen 
Polykondensats umfaSt folgende Verf ahrensschritte : 

5 Einbringen des Polykondensats in einen Extruder (1) in einem 
festen Zustand, Erwarmen des Polykondensats auf eine 
Temperatur unterhalb des Schmelzpunktes, Entgasen und/oder 
Trocknen des Polykondensats und anschlieSendes Schmelzen des 
Polykondensats. Erf indungsgemaS erfolgt das Entgasen 
10 und/oder Trocknen des Polykondensats im festen Zustand bei 
einem Druck unterhalb des atmospharischen Drucks und/oder es 
wird ein Inertgas zugesetzt. 


(Fig. 1) 






